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1. ; Elektrisches Kabel oder elektrische Leitung, deren 
Leiter, Ader oder aus mehreren Adern bestehende Seele 
von einer Sufleren UmhUllung aus Silikonkautschuk um- 
geben 1st, gekennzeichnet durch 
eine auf der Innenseite der UmhUllung (7) angeordnete 
oder in die UmhUllung (4, 7) eingebettete Folie (5) aus 
warmebestSndigem Material, die langseinlauf end oder wen- 
delf 5rmig mit Uberlappenden Bandkanten zum Rohr geformt 
ist und die auf der bzw. den der UmhUllung zugekehrten 
Flache(n) silikonisiert (6) 1st. 

2. Elektrisches Kabel oder elektrische Leitung nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Folie aus einem warmebestandigen Polymer oder 
Elastomer wie Polyester, Polycarbonat oder Fluorkunst- 
stoff besteht. 

3. Elektrisches Kabel oder elektrische Leitung nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet 
dafl die Folie (5) aus Metall wie Kupfer oder Aluminium ' 
oder aus einer metallkaschieren Kunfcstof folie besteht. 

4. Elektrisches Kabel oder elektrische Leitung nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet 
dafl die Folie aus Aluminium mit einer Auflage aus einem ' 
Glasfasergewebe oder einem Glasfasergitter besteht. 

5. Elektrisches Kabel oder elektrische Leitung nach An- 
spruchl, dadurch gekennzeichnet 
dafl die Folie ganz oder teilweise aus Glimmer besteht. 
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6. KLektrisches Kabel Oder elektrische Leitung nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daS die Folie aus einem Gewebe oder Geflecht aus Glas- 
seide oder Mineralfasern besteht. 
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SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Unser Zelchen 

Berlin und MUnchen VPA 78 P 4505 BRD 

Die Erfindung liegt auf den Gebiet der elektrisohen 
Kabel und Leltungen. die eine Sufier. Umhuilung auS SUi- 
konkautschuk aufweisen. Derartige Kabel und Leltungen 
warden vor alien dort einges.tzt, wo wahrend des Betrie- 
bes hone Ungebungstenperaturen auftreten. UnhUllungen 

Z < S i 1 i k ° nkaU * 3ChUk ^ be ^Pielswelse bekannt und 
Ublich bei flexlblen Aderleitungen aowie bei em- und 
n.hradrigen Schlauchleitungen, gegebenenfalls besteht 
auch die Aderlaollerung aus SUikonkautaohuk (ETZ— B 1 97 1 
Seite 573, DE-OS 26 59 541). v « » ls ' 1 ' 

Sllikonkautaehuk let zwar vor alien wegen seiner Tenpe- 
raturb.standlgK.lt eln b.l hoher.n Tenp.raturen bevor! 

Kat!r r^rr 1,0,1 *- rt » i »w«*-t.« 

Kabel und Leltungen, dooh aind den Einsatz dleaes W.rk- 
atoffea wegen aalner verhaltnlsmaeig nledrigen Werte fur 
die WelterreiBfeatigkelt, die KerMeatigk.it, die Warfe! 

Zm 3 Lo / 6.3.1978 
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druckbestandigkeit 9 die Wasserdampf permeation und in 
gewisser Weise auch fUr die Flammwidrigkeit Grenzen ge- 
setzt. Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
elektrischen Kabeln und Leitungen, deren Leiter Oder 
Ader Oder aus mehreren Adern bestehende Seele mit einer 
aufleren UmhUllung aus Silikonkautschuk umgeben ist, 
durch eine konstruktive Verbesserung der UmhUllung einen 
groBeren Anwendungsbereich zu erschliefien. 

Gemafl der Erfindung ist bei derartigen Kabeln und Lei- 
tungen eine Folie aus wSrmebestandigem Material vorge- 
sehen, die langseinlauf end oder wendelf ormig mit iiber- 
lappenden Bandkanten zxam Rohr geformt und auf der Innen- 
seite der UmhUllung angeordnet oder in die UmhUllung 
eingebettet ist und die auf der bzw. den der UmhUllung 
zugekehrten Flache(n) silikonisiert ist. 

Mit einer gemaB der Erfindung vorgesehenen Folie konnen 
die physikalischen Eigenschaften der UmhUllung aus Sili- 
konkautschuk bzw. einer eine solche UmhUllung aufwei- 
senden Ader oder eines Kabels oder einer Leitung wesent- 
lich verbessert werden, wobei die Art der Verbesserxong 
von der Art der verwendeten Folie abhangt* Wesentlich 
ist in alien Fallen die Silikonbeschichtung der Folie, 
Uber die beim Vulkanisieren der aufleren UmhUllung aus 
Silikonkautschuk eine innige Verbindung der Folie mit 
der UmhUllung erreicht wird. 

Als warmebestandige Folien kommen beispielsweise Kunst- 
stoffolien auf der Basis von Polymeren oder Elastomeren 
in Betracht, insbesondere Folien auf der Basis von Poly- 
estern, Polycarbonaten oder Fluorkunststof f en. Derartige 
Folien lassen sich ein- oder beidseitig sililconisieren. 
Ordnet man derartige Folien auf der Innenseite einer 
Silikonkautschukisolierung einer flexiblen Aderleitung 
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an, so wird durch die Folie ein Eindringen der Silikon- 
kautschukisolierung in die Zwischenraume des mehrdrahti- 
gen Leiters der flexiblen Ader verhindert, wodurch die 
Flexibilitat der Ader als Ganzes und die Abstreifbar- 
5 keit der Silikongummiisolierung verbessert werden. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann die sili- 
konisierte Folie auch aus einer Metallfolie aus bei- 
spielsweise Kupfer oder Aluminium Oder aus einer metall- 

10 kaschieren Kunststof folie bestehen. Mit Hilfe derartiger 
Folien, die ebenfalls in die Umhiillung aus Silikongummi 
eingebettet sind oder auf der Innenseite der Umhiillung 
angeordnet sind, laflt sich insbesondere die Permeations- 
bestandigkeit von Silikongummiumhlillungen gegeniiber 

15 HeiBdampf und Feuchtigkeit wesentlich erhohen. 

_«•*' 

Sofern beabsichtigt ist, zusatzlich oder allein die Zug- 
festigkeit einer UmhUllung aus Silikongummi zu verbes- 
sern, kann die Folie aus einer diinnen Metallfolie mit 
20 einer Auflage aus einem Glasf asergewebe oder einem Glas- 
fasergitter bestehen. Die Zugkrafte eines entsprechen- 
den Kabels oder einer entsprechenden Leitung werden 
dann im wesentlichen von der silikonisierten Glasgitter-/ 
Aluminiumf olie aufgenommen. 

25 

Sofern man im wesentlichen eine Verbesserung der Flamm- 
widrigkeit von S il i kongummi mant e In im Auge hat, emp- 
fiehlt es sich, eine Folie zu verwenden, die ganz oder 
teilweise aus Glimmer besteht, also beispielsweise eine 

30 mit Glimmer beschichtete Kunststbff- oder Metallfolie. 
Im Brandfall wurde die ganz oder teilweise aus Glimmer 
bestehende Folie als Flammbarriere wirken. Eine ahn- 
liche Wirkung kann mit Gewebebandern oder Geflechten 
aus Glasseide oder Mineralf asern erreicht werden, die 

35 ein- oder beidseitig silikonisiert sind. 
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Bei der Herstellung von gemafl der Erfindung ausgebilde- 
ten Adern, Kabeln oder Leitungen wird immer derart vor- 
gegangen, dafl zunachst auf den Leiter, die I Ader oder die 
aus mehreren Adern bestehende Seele eine silikonisierte 
5 Folie langseinlauf end oder wendelformig aufgebracht 

wird, gegebenenf alls auf einen zuvor extrudierten Innen- 
mantel aus Silikonkautschuk, und dafl anschlieflend die 
auflere Umhtillung aus Silikonkautschuk auf die zum Rohr 
geformte Folie extrudiert wird. Beim anschlieflenden 
10 Ausvulkanisieren der aufleren und gegebenenf alls auch 
der inneren Umhullung aus Silikongummi entsteht eine 
homogene innige Verbindung zvischen der Folie und der 
aufleren und gegebenenf alls der inneren Umhullung* 

15 Zwei AusfUhrungsbeispiele einer gemafl der Erfindung auf- 
gebauten elektrischen Leittong sind in dexv Figuren 1 bis 
3 dargestellt. 

Fig. 1 zeigt im Querschnitt und Fig. ^2 in vergroflerter 
20 Darstellung im Ausschnitt eine mehradrige elektrische 
Leitung 1 f deren Adern 2 zur Kabelseele verseilt sind. 
Die miteinander verseilten Adern sind zunachst von 
einer Seelenbespinnung 3 umgeben, auf .die ein Innen- 
mantel 4 aus Silikonkautschuk aufgebracht ist. Der In- 
25 nenmantel ist von einer langseinlauf end zu einem Rohr 
mit uberlappenden Bandkanten geformten Folie 5 umgeben, 
die aus einer dlinnen Aluminiumf olie besteht und beid- 
seitig mit einer Beschichtung 6 aus Silikon versehen 
ist. Daruber befindet sich die auflere Umhullung 7 aus 
30 ebenfalls Silikonkautschuk. Die Folie 5 ist mittels der 
aufleren und der inneren Beschichtung 6 bei der zum Vul- 
kanisieren durchgefuhrten Warmebeharidlung der inneren 
und der aufleren Umhiillungen 4 xind 7 mit die sen Umhul- 
lungen innig verbunden. Die Folie 5 stellt eine Sperre 
35 gegenuber der Permeation von Feuchtigkeit und Heifldampf 
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dar. Das in der Figur dargestellte Kabel 1st daher be-^ 
sonders geeignet zum Einsatz in Kraftwerken, d. h. an 
Stellen, bei denen mit der Einwirkung von Heifidampf zu~ 
rechnen ist. 

Fig. 3 zeigt eine flexible Aderleitung, deren Lltzen- 
leiter 10 mit einer Isolierung 11 aus Silikonkautscb.uk 
umgeben ist. Auf der Innenseite der Isolierung 11 ist 
die silikonbeschichtete Kunststoffolie angeordnet, die. 
mit der Isolierung 11 verschweiBt ist. 

6 Anspruche 
3 Figuren 
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